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« Abstract : 

DE2456638 A Cosmetic agents for the hair contain at least one water-soluble crosslinked polymer selected from (a) polymers obtained by crosslinking 
of a polyaminopolyamide obtained Hy polycondensaiion of organic dicarboxylic acids and/or ethylenically unsaturated aliphatic mono- or dicarboxylic 
acids with bis-primary or mono- or di-secondary polyalkylenepolyamines (0-20 mol.% of the polyamine being replaced by hexamethylenediamine or 0- 
40% being replaced by a bis-primary amine or a bis-secondary amine), the crosslinking being effected with an epihalohydrin, a diepoxide, a 
dianhydride, or a bis-unsaturated cpd., and (b) crosslinked polymers of type (a) alkylated with an epoxide, an ethylenically unsaturated cpd., 
chloroacetic acid, propanesulthane or butanesultone. The crosslinking is effected with 0.25-0.35 mol. crosslinking agent per amino group of the 
polyamino-polyamide. In the agents, the polymer displays the following properties: completely soluble in water, without gel -formation , to give a 10% 
solution; 10% aq. solution has a viscosity >3cP at 25 degrees C; contains no reactive groups, has no alkylating properties, and is chemically stable. The 
alkylated polymers of type (b) are claimed as new products. The hair-conditioning agents can be used at normal temperatures and are compatible with 
anionic shampoos. The agents are readily applied to moist hair; after drying, the hair retains good elasticity ensuring good retention of hair-form. 
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Compoeition oosm$tique pour cheveux contenant un polymers pre- 
pare" par polycondensation d'un compoel aoide oomme l'aoide adi- 
pique et d*une polyalooylene-polyaroine oomme la diethyl enetria- 
mine qu'on favit ensuite rlagir aveo l'epichlorhydrine. 
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- page 1, lignes 32-43* page 2, lignes 10-22} page 3 f ligne 11 
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nee 3-24? le resume 

Composition pour mise en plie dee cheveux constitute par une 
solution aqueuse d'une substance r4sineuse soluble dans 1'eau. 
La substance rtsineuse est un produit obtenu par la rlaotion 
d'une rfrsine soluble dans l'eau et d'une substanoe soluble dans 
l'eau. La rieine peut etre une r£sine d'aminopolyamide et d'6- 
pichlorhydrine et peut 8tre aussi alcoylee par un agent al coy- 
Ian t monofonctionnel. L'aminopolyamide est obtenu par polyoon- 
densation d'une polyalcoylenepolyamine et d*un aoide dicarboxy- 
lique. Une partie de la polyalcoylenepolyamine peut etre rempla> 
ce> par une diamine. La proportion de substance rtsineuBe dans 
la composition est comprise entro 0,5 et 10£ en 
poids et le pH de la composition e*t oompria entre 6 et 7,5 
environ. Dee additifs u cruel s peuvent aussi etre inoorporls aux 
compositions. 
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Composition oosmftique pour le traxitement et le oonditicnnement 
de la cbevelure contenant tin polymers produit de condensation 
d'une diamine et d'un di aoide. Le polymers peut enoore Stre 
condensl aveo l'oxyde d' Ethylene, I'oxyde de propylene, 1*6- 
pichlorhydrine ou le glycidol. 
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U prisente Invention C8t relative h une composition cosm«tique qui 
permet d'ameUiorer l'fitat dee cheveux ainei que l'aapect de la chevelure. 

On salt en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de l'«tat g«neral ou des degradations cons^cutives h l'actlon d'agenr.s atmos- 
pheriques ou a l'actlon de traltetnenta tels que decolorations, pcrmanentes ou 
teintures, sont Bouvent dlff idles a demeier et a coiffer surtout en ce qui cor 
cerne les chevelures abondantes. lie sont g*n«ralement , et h des degrSs divers, 
sees, ternes et rfeches ou nianquent de "vigueur" et de "nervosity 1 . 

On a essays de'limiter ou de corriger ces defeuts en appllqaant sur 
les cheveux une composition de "conditionnement du cheveu" destinee h ameiiorer 
l'etat du cheveu humide et du cheveu sec alnsi que les operations de peignage 

et de mlse en forme. 

On entend par "conditionnement du cheveu" 1' operation qui, tout en 

facilitant le demfilage et le peignage des cheveux humides, communique aux 
cheveux sees du "gonflant" et de l'eiasticite, ce qui assure un bon maintien 
de la coiffure. Les agents aesurant le "conditionnement du cheveu" sont appel** 
"conditionneura". 

On a dejfc utilise pour le conditionnement des cheveux des polymfcre* 
synthetiques tels que les polyethylene imines , les polyvinylpyridi nes , le 
polychlorure de p-vinyl-benryl trimethylamwonium, le polychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces polymfcres prSsentent 1 1 inconvenient de ne pas €tre com- 
patibles avec les shampooings anioniques. 

On a egalement utilise d4Ja dans des compositions pour cheveux de? 
polymferes polyamino-emides (obtenus par la polycondensat ion ''.'un acide dicar- 
boxylique et d'une polyaicoy lfene poiyamine), des polymferee polyaminour*y Une cc 
des polyrofere* alkyUne polyamines modifies, en particulier par l' epichiorhydr i 
ne en des quantiUs proches des proportions stoechiomdtriques par rapport aux 
groupements amine du polyamino-amide . L' addition de ces 
quantity importantes d 'epichlorhydrine a pour consequence la presence dans ie 
molecules du poiymfcre reticule de groupements reactifs. Ces polymferes compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptibles de reagir sur des gro, 
pements nucUophliea tela que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
titre d'exemple de tels groupements alcoylants, on peut citer les cycles 
az6tldinlum. 

La premiere consequence de Texistence de tels groupements react If *. 
est un manque de stabilite de ces composes qui peuvent se d«5gradcr lersqu'tl* 

sont abandonnes en solution. 

par ailleurs, Texistence de tels groupements alcoylants rend cvs 
prodults emlnemment suspects pour leur application sur Is peau de I'hommr. 

On a egalement recommande i 'utilisation comme "condl t ionntuT p^ur 
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cheveux" de polymfere thermodur cissables & reticuler par la chaleur. 

La pr^sente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inconvenient s , et qui est constitue par un polyamino-polyamide * 
r^ticul^ ne presentant pas de groupements reactifs et stable chimiquement . 

5 La presence invention a aussi pour objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse etre appliqu^e & la temperature ordinaire 
et qui se prSsente sous la forme d'une composition pr£te h l'emploi. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anioniques, tout en asaurant 

10 un demfilage satis faisant des cheveux humidea, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de fa^on & assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins u*> polym&re reticule soluble dans l'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepare par polycondensa- 

15 tLon d'un compose acide sur une polyamine. Le compose acide est choiai par mi 
(i) les acides organiques dicarboxyliques, (ii) les acidts aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques & double liaison ethyienique, (iii) lea esters des acides 
precitls, de preference avec les alkanols inferieurs ayant de 1 k 6 atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est cholsie parrai les 

20 polyalcoylfene-polyamines bis primaires mono- ou dieecondaires, 0 & 40 moles % 

de cette polyamine peuvent fitre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence 1 'ethylfcnediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
razine et 0 h 20 moles 7. peuvent fitre remplacees par 1 'hexamethylfcnediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 epihaiohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides , les anhydrides non satures, 

les derives bis lnsaturea ; la reticulation est caracteriaee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 & 0,35 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 k moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 k moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon l'invention le polymfere reticule precente 
1 'ensemble des caracter ist iques suivantes : 

(1) ii est parfaitement soluble dans I'eau k 107. sans formation de gel ; 

(2) la vlscoslte d'une solution k 1 /♦ dans l'eau k 25°C est superieure k 3 cen- 
35 tlpolses et habltuellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure k 20 centipoises et inferieure k 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utllisables pour la preparation des polyamino-polyamides 
40 (A) sont choi s is parmi : 



t 
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- les acldes organlques dLcarboxy 1 Iqucs satur^s ayant de g h 10at^*nc« do rnr 
bone, par exemple les acldes ndiplquo, t r im6thy I -2 ,2 ,4 -2,*,-* i. »»i quM . 
phtaliques, led acldes allphatlques mono- et dicarboxyl lqucs A double liais^r 
ethylenlquc, par exemple les acldes acrylique, methacry I ique t Itaconlqu*. 

Parmi les acldes prefers flgurent l'acide adlplque et les compose* 
d'addlclon d'une alcoylenediamine avec des acldes Insaturls tels que de« 
acldes acryllque, methacry iique , itaconique. 

L'acide adlplque est particullerement prefere. 

On peut ggalement utlllser les esters des acldes ci-dessus cites. 
II est egalement possible" d 'utlllser des melanges de deux ou plusleurs acldes 
carboxyllques ou de leurs eaters. 

Les polyamines utillsables pour la preparation des poiyamino-polvani- 
des (A) sont choisis parmi les polyalcoy lene-polyami nes bis prima ires mono- 
ou diseconda ires , par exemple la diethylene triamine, la dipropylene triamine, 
la triethylene tetramine et leurs melanges. 

La polycondensat Ion est realised par des procldes connus, par melan- 
ge des r^actifb, puis chauffage entre 80° et 250"C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 1 a 8 heures selon les re*actifs utilises, Aprcs un chauffafc" 
a reflux total pendant 1/2 heure a 1 heure, on eiimine 1'eau ou l'elcool torme 
au cours de la polycondensat ion, d'abord a pression ordinaire puis sous prcsci... 
reduite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d'azcte pour 6viter les colo- 
rations trop importantes et faclliter 1 'elimination des substances volatllcs. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantlte* d'a- 
clde dicarboxy lique et d 1 amines en proportions equimoieculaires par rappoil a:>> 
groupements amines prima Ires des poly-alcoylene-polyamines. 

Selon un mode de preparation preferd on effectue la polycondensat ion 
de la poiyalcoylene-polyamine choisie de preference parmi la diethylene tria- 
mine, la triethylene tetramine, la dipropylene triamine et leurs melanges, 
sotr (i) sur un diaclde carboxyllque de preference l'acide adipiquc ou son "sslcr 
dimethyl ique , soit (ii) sur le produit intermediaire d'addltion d'nnc moltfcnl'* 
d'ethylenediamlne et de deux molecules d'ester methyl ique d'un acide ethyienl- 
quement non sature tel que l'acrylate, le methacrylate ou l'ltnconetc dc 
methyle. 

Les reactions d'additlon de 1 ' ethylenediamlne sur les ostets innaUir<V 
sont reallsees par melange des rdactifs entre 5" et 80 n C, et les reaction* dc 
polycondensat ion par chauffage pendant 30 a 60 minutes a rellux, pul* avrc 
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Elimination de l'alcool m«thylique a 120-l50 e C, ou de l'eau a UO-175°c, d'a- 
bord a press ion ordinaire puis sous un vide partlel de 15 mm de mercure. 

Lei polyamino-polyamidea (A) ainsl obtenues ont une vlacosltd dans 
l'eau h 107. et a 25°C infSrieure a 3 centlpoises. 

La constitution des polyamino-polyamidea pref6r£s (A) peut etre 
representee par la formule genera le (I) 

-£oc - R - CO - Z 3- (D 

ou R repreaente un radical bivalent qui derive de l'acide utllla* ou du pro- 
dult d'addltlon de l'acide avec l'araine bis-pr imaire ou bls-aecondalre. 

Parmi les significations prdferees de R on peut clter lea sulvantes : 

. -<CH 2 > 4 - 




15 - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 



- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH - 

- CH - CH. .CH 2 - CH - 

H - CH, - CH, - N 



20 CH 2 - C ^ C - CH. 



t 



Ces radicaux dfirivent respectivement de l'acide t*Sr.5phtalique t de 
l'acide adipique, du produit d 'addition de 1 '.SthyUnediamine but les acldes 
acryiique, m£thecrylique et itaconique ou leurs esters. 
25 Zreprtsente : 

1) dans les proportions de 60 h 100 moles 7. t le radical 



- NH - (<CH 2 ) x - NH ^ n (II) 



35 



ou x 1 2 et n ■ 2 ou 3 ou bien 
x - 3 et n ■ 2 

ce radical d*5rivant de la di#5thylfcne triamine, de la triSthyUne ttStraraine ou 
de la dlpropylfene triamine ; 

2) dans les proportions de 0 * 40 mole % le radical (II) ci-dessus, 
dans lequel x - 2 et n - 1 et qui derive de 1 1 *thylfenediamine , ou le radical 



N- dfirivant de la pip-Srazine ; 




* 
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3) dans les proportions de 0 h 20 moles % le radical 

- NH - (CH„) £ - NH - d£rivant de rhexamSthv 1 onediamine . 

2 6 

Les polyamino-pol yamides alnsi obtenus sent ensuite r£ticulc\«> par 
addition d'un agent r£ticulant. On utilise comme agent r£ticu)ant un compost- 

5 bif onct lonnel choisi parmi (a) les €pihalohydr ines , par exemple 1 * ^plchlorhydr i 
ne ; (b) les di£poxydes par exemple le diglycidyl6ther , ie N,N'-bis £poxy 
propyl pip€razine ; (c) les dlanhydrides , par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane t£tracarboxylique , le dianhydride de i'acide pyromellltlq ue ; (d) les 
d£rlv£s bis insatur^s, par exemple la divinyl sulfone , le methylene bis acrylami 

10 de. 

Un agent r£ticulant d 'utilisation avantageuse est 1 ' e'pichlorhydrine . 
D'autres agents re*ticulants pr£f£r£s sont la diviny Isul f one , le methylene bis 
acrylamide, le diglycidy lather et la N,N'-bis 6poxy propyl pip^razine. 

Ces agents rgticulants donnent nalssance respect ivement aux radlcaux 

15 suivants : 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 



20 




- CH. - CH- - S - CH 0 - CH 0 - 

2 2 o 

- CH 2 - CH 2 - CONH - CH 2 - NHCO - CH 2 - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - CH 2 




- CH 2 - CHOH - CH 2 - - CHj - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont r6alis£es entre 20°C ct 90 r C, i> 
partir de solutions aqueuses de 20 a 307. de polyamino-polyamide auxquelles on 
> ajoute 1 'agent r£ticulant par trfes petites fractions Jusqu'a obtenlr un accrois 
sement important de la viscosity mais sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t€e a 107. par addition d'eau et le milieu r£actionnel £ventuel lement refroidi . 

Selon une caract£riat ique esseutielle dc 1 'invention, on cmploje p.M-.r 
30 la reticulation des po lymfc res poly amino -poly amide s de 0,02'i U 0 mole d'agent rtfrlru 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une cattfgorle inl£ rcssantc £ • 
cea polymeres reticules eat obtenue en utilisant de 0,025 h moinn de 0,2 
mole d'agent rlticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une autii 
catlgorie avantageuse de polymferes reticul^a est obtenue cn utilisant dc 0,0?'" 
35 a mo ins de 0,1 mole d'agent rdticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

Les proportions de r£ticulant a utiliscr, qui varient selon la noturo 
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du polyamino-polynmide et du reticulant, pcuvcnt Ctre determine^ facilement 
en ajoutant 1 'agent reticulant desire b une aolutlon aqueuae du polyamino-poly- 
amide jusqu'a ce que la viscosity d'une solution a 10% solt, a 25°C, comprise 
entre 3 centipolses et l'dtat de gel tout en conaervant une solubilite parfaite 
dans l'eau. 

Le debasement des proportions de reticulant ci-dessus indiqueea 
entratne la formation d'un gel non diluable a l'eau, par auite J'une reticu- 
lation trop importante. En augmentant encore la quantity de reticulant on 
obtient a nouveau des polymeres qui sont solubles dans l'eau male prlaentent 
un caractere evolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractere 
evolutif est dfl b la presence dans le polymere reticule de substituants r«ac- 
tifs vis-a-vis de groupementa nucieophilea. Quand on utilise comma agent reti- 
culant 1 'eplchlorhydrine en des quantites prochee des proportions atoechiome- 
triques, les substituants reactifs sont constitues pr incipalement par des 
cycles azetldinium 

© _ 

■N- 




"2^ / CH 2 
I 

OH 

Les polymfcres r6ticuUs obtenus h partir de polyamino-polyamldes 
connus dans la technique ec utilises dans des compositions pour les cheveux 
renfernent des groupements reactifs et de ce fait se conaervent mal. 

Les polymeres r^tlcuUs selon la pnSsente Invention se conservent 
blen et sont compatibles avec les tenslo-actlfs anloniques tout en assurant 
un bon d£m61age des cheveux humldes. Cette compatibility avec lec tenslo- 
actlfs anloniques peut encore fitre am^llor^e par alcoylatlon des groupements 
amines secondares des polyamlno-amldes rfitlcul^s. L'alcoylation augmente la 
solubility dans l'eau des polyamlno-amldes rSticuUs, en presence de tenslo- 
actlfs anloniques. 

On peut utllleer comme agent alcoylant : 

1) un «poxyde, par example le glycldol, l'oxyde d'Sthylene, l'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compos* A double Ualaon *thyldnlque, par example l'acrylamlde, I'aclde 
acryllque , 

)) I'aclde chlorac^t iqup 

jtv flHanf sultone, par example la propane sultone ou la butane sultone. 

I 'alcoylat ton des pol yamino -amides r««tlcuUs est r6alls6e en solution 
* la concentration de 10 A 30Z, a ur.e temperature comprise e.ure 10 
rT u ' r 1 letaux d'alcov lat Ion par rapport h la baslclt* total* c'aat-a-dlre le 
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nombre de moles d 'agent alcoylant fix£ par rapport au nombre total de group- 
ments amine varte de 0 h 807.. L'indice de basicit£ du polymfere exprirae en meq/g 
indique le nombre total de milli^quiva lent s d'azote ba9ique par gramme. 

Les polymfcres reticules selor I'invention peuvent fitre utilises dans 

5 diff£rentes compositions cosmGtiques pour cheveux, pour le traitement des 

cheveux normaux et plus particuliferetnent des cheveux senslblllses . lis peuvent 
auasi fitre utilises & des concentrations de 0,1 k 57., de preference de 0,2 1 
2,57. et avantageuaement de 0,3 & 1,37. dans des compoaltiona cosmttlques pour 
cheveux et plus particulierement dans des compositions de shampooing, tel 

10 que shampooing anionique, cationique, non-ionique, arophotfere ou zvltter ionique , 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coiffant, de lotion coif f ante, de 
lotion pour "brushing", de lotion de raise en plia, de lotion rlncee (rinse), de 
lotion renfor^atrlce de mise en plis non rinc£e, dana des compositions restruc- 
turantes, dana des compositions cosmltlques plus specif iques telles que les 

15 compositions antipelliculalres , antiseborrheiques . 

On entend par lotion rincle, une lotion qu'on applique aprfes le 
shampooing pour obtenlr un effet de "condltlonnement des cheveux" et que l'on 
rlnce apr&s un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 

20 une lotion appllqule aprfes le shampooing et qui favorise la mise en forme de 
la chevelure, cette mise en forme etant effective aur cheveux mouiliea & l'ai- 
de d'une brosae, pendant le slchage des cheveux ft l'aide d'un aechoir * main. 
Cette technique convient pour les cheveux relativement courts. 

On entend par lotion renfor^atrice de mise en plis non rlncee, une 

25 lotion appllqule aprfes shampooing et avant la mise en plis, qui n*est pas 
rlnc£e et qui facllite la mise en plis et ameiiore aa forme et sa durle. 

On entend par lotion restructurante une lotion qui contlent des 

t prodults renfor?ant la chatne keratiniquo des cheveux. A cette classe de 

prodults appartlennent les derives methyloies tels que ceux decrlts dans lea 

30 brevets fran^aia N* 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderesse. 

Ces agents reatructurants sont en general utilises en comblnalson 
avec des composes cationlques qui facllltent le demdlage des cheveux h I'etat 
humlde ma is presentent 1 ' inconvenient de donner aux cheveux un aapect polaseux 
& 1 '6tat sec. 

35 Les compositions cosmttlques pour cheveux contenant un polyafcre 

rttlcuU selon 1* invent ion peuvent avoir un pH comprla entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

Elles peuvent se presenter sous les dlverses formes habitual les ,c 'est - 
ft-dlre : solutions aqueuses ou hydro* lcool iques , gels, crimes, dispersions 



■ 



8 



2252840 



ou sous forme d'a^rosols, 

El les peuvent contenir en plus du polymfcre rlticuld tous lea compo- 
sants utiliada dan* los compositions pour cheveux, notnmment dea agents de 
aurface anioniques, cationiques, amphotfcrea, zvitterioniques ou non-ioniquca , 
synergistes, stabilisants, ^paississanta , Smulaionnants , adouciasanta , agents 
de conservation, colorants, parfums, etc, Ces compositions peuvent £galement 
comporter d'autres r^sines cosm^tiques, en particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anioniques. 

L'association des conditionneurs de la prlsente invention avec les 
agents de aurface non-ioniques fournit des shampooings particuliferement int*- 
ressants notamment pour le d^mfilage plus facile des cheveux. 

Parmi les polymferea ou r^sines cosmStiques pr6f£r£a pouvant €tre 
utilises en combinaison avec lea polymferes r£ticul£s on peut citer lea 
copolymfcrea acide crotonique 107.-ac£tate de vinyle 90% d ! un poids molSculaire 
de 10.000 k 70.000, le copolymfere vinylpyrrolidone (VP)-acdtate de vinyle (AV) 
ayant un poids molSculaire de 30.000 h 360.000, le rapport VP:AV Stant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternaires 
ayant un poids rooUculaire de I'ordre de 1,000.000, tel par exemple que le 
polymfcre vendu sous la marque "GAFQUAT 755" par G A F Corporation, les polymfr- 
rea catloniques r^aultant de la condensation de la pipdrazine ou de sea d6ri- 
v4s (1) aui des composes bif onctionnel9 tels que des dihalog£nures d'alcoyles 
ou d 'alcoyi-aryles , des bls-lpoxydes , des Spihalohydr ines , des dlrivls bis 
insaturls et/ou (2) sur une amine primaire dont les deux atomes d'hydrogfene 
peuvent €tre S':bbtitu6s et qui ae comporte comme un compost bif onctionnel ; 
(3) A la fois sur une 4pihaiohydrine et sur une amine hydroxylSe telle que la 
diglycolatnine, la 2-amino 2-m*thyl 1 ,3-propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Parmi les agents de surface pouvant fitre utilises en combinaison avec 
les polymfcrea r6ticuUs on peut citer (a) lea agents de surface anioniques 
tels que les aela alcalins ou tfalcanolaminea des alcanes sulfonates, alcoyl 
aulfatea et alcoyUther sulfates et leurs produits de condensation avec l'oxydc 
d'tthylfene par exemple le lauryl et le myristyl £ther sulfate de sodium ou de 
trUthanolamlne, le semi-ester sulfosuccinate disodique d 'alcanolamides , 
(b) les agents de aurface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'un monoalcooi, d'un cr-diol ou d'un alkyiph^nol avec le glycldol par 
exemple ies composes de formule R-CH0H-CH 2 -0-/"CH 2 -CH0H-CH 2 -g7 n H dans laquelle 
R dtslgne un radical aliphatlque, cycl oal iphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 h 21 atomes de carbone et leure melanges, ies chatnes aiiphatlquea pouvant 
comporter des groupements *ther, thlo*ther et hydroxymtUhy ^ne et l^n^lO ; 
(11) les composes de formule RO /Cj 11 } 0 (CHjOH)^!! 
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dans laquelle R dEsigne un radical aUyle, alkEnyle ou alkylaryle et n 1.0 : 

(c) ies agents de surface*, cationiqucs tcls que (i) lc chlorure do. dimethyl 
hydroxymEthyl cEtyl ammonium ou (ii) ic bromure de tEtradEcyl tr imEthyiammoniiun: 

(d) lea agents de surface, amphotferes tels que les dErivEs carboxy llques de 

5 1' imidazole. 

Les compositions cosmEtique3 pour cheveux aelon l'inv^ntion devant 
fitre appiiquEes aur les cheveux sensibilisEs renferment avantageusement un 
Electrolyte. La presence de 1 'Electrolyte dans la composition rEduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont lea cheveux sensibilizes & fixer durablem*nt l*s poiy- 
10 mferea. On utilise comme Electrolytes des sels alcaiins ou alcalino-tervtux d'a- 
cide8 minEraux ou organlques, solubles dans l'eau et de prEfErence lea chloru- 
res et acEtatea de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium. La quant itE 
d'Electrolyte n'est pas critique. Elle est do prEfErence comprise entre O p 01 d 
5% et avantageusement de 0,4 & 37. du polds total de la composition. Le rapport 
15 Electrolyte : polymfere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polymfcres polyamino-amides (I) rEticulEs avec les agents rEticu- 
lanta ci-dessus IndiquEa et alcoylEs avec un agent alcoylant choisi parmi 
l'acrylamide et le glycidol sont des composEs nouveaux. 

Lors de 1 'alcoylat ion d'un polymfcre polyamino-amide rEticuiE avec 
20 Tacrylamide de formule CH 2 »CH-CONH 2 ce dernier se condense sur les group*menii 
amine primaire et/ou secondaire en donnant des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -C0NH 2 ; 
le glycidol dans les mSmes conditions conduit & des chalnes de formule 

-N-CH^-CHOH-CILOH, 
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EXEM7LE 1 

Poiycondcnsation de 1'acide adlpique et de la diethyifcne triamin*. 

La constitution du polymfcre obtenu peut etre caracterlsee par le 
motif suivant : 

^OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH)j J 

A 619 g (6 moles) de diethyUne triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphfere d'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adipique. On 
chauffe ensuite le melange rSactionnel a 145-150°C, temperature a laquelle on 
note une condensation d'eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on eiimine 1 'eau par distillation h pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression rSduite (15 mm de Hg) pendant 1 heure. La temperature de chauf- 
fage augmente progress ivement jusqu'a, 170 C C, 

Le produit ainsi obtenu est couie a chaud. II se presente, aprfes 
15 refroidissement , sous la forme d'une resine dure et cassante. Elle est trans- 
rarente de couleur jaune-vert et se solubilise completement dans 1'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymfcre obtenu selon I'exemple I avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine, obtenue selon le procede decrit dans I'exemple I, 
dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 'epichlorhydrine. 
On chauffe le melange Jusqu'a 90°C, puis on ajoute par trfcs petites fractions 
et h des intervalles de 5 a 10 minutes, 1,8 g d f epichlorhydrine Jusqu'fc l'ob- 
tention d'une viscosite sup6rieure a. 50 centipoises a 65°C. 

La solution est alors diiuee immediatement a une concentration de 10% 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d'eau. 

La viscosite apparente mesure* aprfes 24 heures et a 25°C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec -1 

La quantite de reticulant utilisee est de 11 moles d 'epichlorhydrine 
pour 100 groupements d 'amine. 

30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polyrafere obtenu selon I'exemple I avec la methylene bis acry- 
1 amide. 

A 70 g de resine preparee selon le procede decrit dans I'exemple I 
et dissous dans 280 g d'eau on ajoute, h la temperature ambiante et sous agi- 
35 tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90°C, 
Aprfes 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
te. Le melange est alors dilue h 107. d'extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite apparente de 32 
centipoises, mesuree aprfes 24 heures & 25°C et oous un gradient de vitease de 
40 26,3 sec ' l . 




11 2252840 

La quantity d* itfticulant utilisee est de 12,1 moles de methylene 
bis acrylamide par 100 gtoupements amine du polyamlno polyamido . 

EXEMPLE Ic 

Reticulation du polyntfre obtenu selon 1 'example I avec la N ,N -bis epoxy 
5 propyl plodrarlne. 

A 20 g de polymfcre prepare selon le procede decrlt dans I'exemple I 
et diasous dans 80 g d'eau, on ajoute, h temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de U ,N 1 ~bis-£poxy propyl plpgrazine, puis on chauffe le melange a 70-80*C. 
Apres 15 minutes de chauffage on obtlent un gel qu*on dllue imiMdiatement a 
10 10% d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eou. 

On obtlent une solution limplde ayant one vlecoslte* de 32 centipol- 
ses meautee aprea 24 heures a 25*C et eous un gradient de Vitesse de 26,3 
sec." 1 . La quantity de reticulant utilised est de 7,3 moles de N,N'-bla- 
6poxy propyl plp6razlne pour 100 groupements amine du polyamino -polyamide . 
15 EXEMPLE Id 

Reticulation du polymfcre obtenu selon l'exemple I par la divlnyl aulfone. 

A 20 g de polymfcre prepare selon l'exemple I et diasous dant 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a geutte, a temperature ambiante, Juaqu'a obtenir un 
debut de gelif ication, 1,7 g de divlnyl sulfone. On dllue alors rapldement 

20 avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d'une solution a 107., mesuree apres 24 heures , 
a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec, est de 27 centlpolaea. 

La quantite de reticulant utilise est de 13,9 moles de divlnyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 
25 EXEMPLE II 

Polycondensatlon de I'aclde adlplque et du melange diethylene tr lamln*-plpera - 
zine. 

La constitution du poiymere prepare peut fitre representee par lea 
deux motifs ci-aprfcs repartis statist iquement dans les proportions de 2:1. 
30 -T0C - (CH 2 ) 4 - CONH - (CHj - CH 2 - NH) 2 _7 

et 



- [oc - (CH 2 ) 4 - CO-ti ^ ^- 



Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adlplque et de 86 g (1 mole) 
de plperazine est chauffe, S'.-us agitation, et en atmosphere d'azote pendant 
35 2 heures h 120-135 V C. On ajoute ensulte, a cette temperature et en l'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de di ethylene trlamlne. On distllle l'eau 
formee pendant 1 heure a 140-170 Q C a pression ordinaire, puia 1 heure a 170- 
175°C aous 15 mm de Hg. 

Le produit alnsi obtenu se presente sous la forme d'une reslne 



I 



12 



2252840 



dure, cassante, transparente et de couleur jaune-vert. 

EX EMPLE 11a 

Reticulation du polymfere obtenu selon I 'exemple II avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de r6sine, obtenue selon l'exemple II et dissoute dans 800 g 
5 d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 'epichlorhydr ine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90°C et on ajoute encore 1,1 g d'epichlo- 
rhydrine par petites fiactions a 5 ou 10 minutes d ' intervalle , jusqu'a 
obtenlr une viscosite de 50 cent ipoites . 

La solution est alors rapidement dilute avec 1091 g d'eau pour 
10 obtenir une concentration de 107.. 

La solution ainsi obtenue est limpide et sa viscosite, mesuree 
aprfes 24 heures a 25°C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 52 
centipoises. 

La quantity de reticulant utilisee est de 13,2 moles d 1 epichlorhydri- 
15 ne pour 100 grou peine nts amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de l'acide adipique et de la triethylfrne tetramine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

OC - (CH;) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 3 J 
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A 292 g ( 2 moles) de triethylfene tetramine, on ajoute, sous 
atmosphere d 'azote, en l'espace de 20 minutes, 292 g (? moles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
25 au reflux total a 145°C pendant 1 heure. On eiimine l ! eau formee par distil- 
lation h la presslon ordinaire pendant 3 heures «it sous pression reduite de 
15 mm de me r cure pendant 1 heure en eievant progressivement la temperature 
Jusqu'a 170-175*C. 

On obtlent ainsi une reslne transparente de couleur Jaune,dont une solu 
30 tion a 10% presente une viscosite, a 25"C, inferieure a 2 centipoises. 

EXEMPLE Ilia 

Reticulation du polymfere obtenu selon 1 'exemple III avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse a 207. de polymfcre obtenu solvent le 
precede decrlt dans l'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
35 1,8 g d 'epichlorhydrine et on chauffe le melange a 90-95°C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, a la meme temperature, trfes lentement, 0,4 g d 'epichlorhy- 
drlne Jusqu'a 1 'obtent ion d 'une viscosite sup6rieure a 50 centipoises, roesuree 
a 65 # C. 

La solution est alors dilute immedlatement a une concentration de 
40 10% d'extralt sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue eat limpide, 
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Sa viscosity a 25"C et au gradient de vitesse de 26,3 sec"* est de 24 centi- 
poi ses . 

La quantity totale d 1 epichlorhydr ine ajoutee e9t de 0,0242 mole, 
ce qui correspond a 7,8 moles de reticulant pour 100 groupements amine du 
5 polyaroino -polyamide . 

EXEMPLE Illb 

?. ><culation du polymere obtenu 9elon l'exe.mple III avec le raethy lene -bi s - 
acvylamide . 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymere, obtenu suivant le 
10 proc^de* d6crit dans l'exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-his -aery lamide , 
puis on chauffe le melange a 7O-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel tnou que l'on dilue imraediatement a une concentration de 107. d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosity, 
roesur€e apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec'* est de 
15 43 centipoises. 

La quant ite* de methylene-bis-acrylamide ajoutee equivaut a 3,4 moles 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyaraide . 

EXEMPLE IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyie et 
20 de 1 mole d 1 ethylenediamine avec la diethylene triamine. 

La constitution du polymere prepare* dans cet exemple peut Ctre re- 
presente par le motif : 



25 




^CH 2 - CH - C0NH - (CR 2 -CH 2 -NH*jj- 
-N / 



" CH 2 



Premier stade 



A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyie, on ajoute, en l'espace 
30 d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethylene diamine en maintenant la temperature a 30 ft C. 

\pres une nuit, a la temperature ambiante, on chauffe a 80°C, pour 
£liminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous pression teduite 
de 15 mm de Hg. On note alors l'apparition d'un precipite. On reprend le 
35 melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille l'azeotrope methanol 
benzene. 

On concentre et on reprend le residu avec de I'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N 1 -ethylene-bis -/^-carboxylate de methyle 
2- pyrrolidone sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
40 142°C et un indice de saponification de 6,35 mill! equivalent /gramme . 
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Deuxifeme stade 

A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, & temperature 
ambiante, 65,5 g (0,63 mole) de diethylfcne triaratne et on distille le methanol 
form6 par chauffage h 120-130'C, d'abord h presaion ordinaire pendant 90 minu- 
tes;* puis sous pression reduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une resine transparente , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans l'eau. 

EXEMP1£ IVa 

Reticulation du polymfere obtenu selon l'exemple IV avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d' epichlorhydrine h la temperature ambiante. On chauffe le melange 
a 90°C et on ajoute encore, par petitea fractions, h 5 ou 10 minutes d' inter- 
vene, 2 g d'epichlorhydrine, jusqu'a l'obtention d'un debut de geiif ication. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d f eau froide pour ramener la solution 
h 107, d'extralt sec. 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscoalte, mesurle 
aprfea 24 heures h 25*C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipolses . 

La quantite d'epichlorhydrine utiltsee correspond h .22 moles pour 
100 groupements amine du polyamino-polyamide . 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polymfcre obtenu selon l'exemple IV avec le methyl£ne-bis- 
acry laroide. 

A 50 g de polymfcre obtenu dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, & la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methyUne-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange h 85-90°C. On ajoute en- 
sulte, progressivement le reticulant jusqu'a obtenir une viscosite superleurt 
h 50 centipoises I 65°C. On rarafcne alors la concentration du melange & 107. 
d'extralt sec, par addition de 285 g d'eau. 

On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises & 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylfene-bls -aery lamide ajoutee est de 3,9 g et elle 
correspond d 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE V 

Polycondensat Ion d'un melange de 2 moles d'acrylate de methyle et de I mole 
d'ethyldnedlamlne avec la diethyl&ne tri amine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut 6tre 
representee par le motif : 

— £ 0C-CH 2 -CH : -NH -CH 2 -CH 2 -NH -CH 2 -CH 2 -CONH • ( CHj -CHj -Nil 
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A 240 g (4 molea) d'ethylfc"f>diamine • on ajoute, en 1'eepace de 2 
heurea, ft une temperature comprise entre 10°C et 20°C, soua agitation et en 
etmoaphfere d'arote, 689 g (8 molea) d'acrylate de methyie. Aprfce I heure 
d'agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g (4molea) de dietfhylfene- 
5 triamine. On diatllle enaulte le methanol form* par chauffage a 120-140°C pen- 
dant 2 heures ft la preaaion ordinaire et pendant 2 heurea soua une praaaion 

rdduite de 15 mm de Hg. 

On obtient ainai une resine trana^rente de couleur Jaune-orange, 

qui en eolution ft 107. d'extrait aec, preaente une viecoaite inflrieure ft 2 
10 centlpoiaea. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfcre obtenu aelon l'exempie V avec 1 'epichlorhydr ine. 

A 200 g de polymftre, obtenu euivant le procede de l'exemple V, 
diaaoua dana 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, ft temperature arabiante, 
15 45 g d'epichlorhydrine. On chauffe progreaaivement Juaqu'ft 90°C, puia on 
ajoute, par petitea fractiona, ft 5 ou 10 minutea d'intervalle, 11 g d'dpi- 
chlorhydrlne Juaqu'ft l'apparition d'un dfibut de gdlif ication. On dilue alore 
rapidement la concentration ft 107. d'extrait sec, par addition de 1504 g 
d'eau froide. 

2o On obtient ainsi une solution limpide ayant une viacosite de 

25 centlpoiaea, meauree aprfta 24 heurea ft 25°C et au gradient de viteise de 
26,3 aec" 1 , 

EXEMPLE VI 

Polycondensation d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyie et de 
25 1 mole d'ethylene diamine avec la diethylfene triamine. 

La constitution du polymfcre prepare dana cet exemple peut eHre 

repreaentee par le motif : _ 

-£(>C-fH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 -CH-C0NH-(CH 2 -CH 2 -Nl^ 



30 



p -2 2 2 | 

CH. CH 



A 180 g (3 molea) d'ethylfen* diamine, on ajoute, ft ia temperature 
amblante, 600 g de methacrylate de methyie (6 molea). On abandonne le melange 
pendant 3 Jouri, puia on chauffe ft 80°C pendant 3 heurea. On ajoute ensuite 
309 r de diethylfcne triamine (3 molea) et on chauffe ft 120~125*C pendant 
33 U hcurcs ft la p r o a n I m ordinaire et pendant 90 minutea soua une preaaion 
redulte de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainai obtenu ae preaente soua la 
forme d'une reslne de couleur vert-bronte. 

EXEMPiX Via 

Fetlculation du polymfrre obtenu aelon l'exemple Vi avec le r»ethyl*ne -bla- 
UQ acrylamlde. 
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A 84,6 g de polymfcre prlparl auivant le proc£d£ d6crit dans 1'exem- 
ple VI et dissous dans 338, 4 g d'eau, on ajoute, k la temperature ambiante at 
sous agitation, 27,3 g de methylfene-bia-crylamide . Le melange est ensulte 
chauffl h 85-90°C pendant 15 minutes. On obtlent alors un gel qui est dllul 
immgdiatement k une concentration de 107. d'extrait sec, par addition de 669 g 
d'eau. On obtient une solution limpide ayant, k 25°C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec , une viscosity de 53 centipoiaes. 

La quantity de rlticulant ajoute correspond k 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE VII 

Alcoylatlon k la propane sultone du polymfere reticule selon l'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuse k 10% de polyarcinoamide reticule et prepare selon 
l'exemple la et ayant un indice de basicite. 0,45 meq/g (1 g de polymfere ren- 
ferme 0,45 . 10 ~ 3 groupement amines) , on ajoute sous agitation et atmos- 
phere d 'azote, 113, 5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensulte la masse 

reactionnelie k 60°C, pendant 4 heures. On dllue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration & 107. d : extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

Jaune, et prlsente k 25°C une viscosite de 12,6 cps. 

EXEMPLE VIII 

Alcoylatlon au chloracetate de soude du polymfere reticule selon l'exemple la : 
A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et k 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracetate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse r eactionnelle k 90° C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration k 107. d'extralt sec. On obtient ainsi une 
solution limpide! de couleur Jaune paille et dont la viscosite I 25*C est de 21cpi 

EXEMPLE IX 

Alcoylatlon au glycldol du polymfere reticule aelon l'exemple la ; 
A 1000 g de solution k 101 de polymfcie cationique prepare selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et k temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L'agitatlon est maintenue pendant 5 heures et on dllue ensulte 
avec 265 g d'eau pour ramener la concentration k 107. d'extrait sec. On obtient 
ainsi une solution limpide, legferement color £e, et dont la viscosity mesurge £ 
25'C, est de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylatlon k l'acrylamlde du polymfere reticule selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution aqueuse k 107. de polyamlno amide prepare suivant l'exemple 
la, on ajoute k temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d'acrylamide. Le milieu reactlonnel est ensuite chauffl 
10 heures, k 60*C. Par addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymtre k 101 de mat lire active et de viscosite Igale 1 11,2 cps k 25*C. 
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EX EMPLES D f APPLICATION 

EXEMPLE A 1 



Shampooing anlonique 

- Laurylsulf ate de triethanolamine 15 g 

5 - Di ^thanol amides d 'acides gras de coprah 3 g 

- Polymfeie prepare selon l'exemple la 1,5 g 

- Eau q. s.p 100 g 

pH = 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
10 prealablement mouiliee. On masse legfcrement. On rince & l'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse 6nergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pcur assurer la fixation du polym&re 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de demeiage dee cheveux mouilies 
15 (le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est trfes doux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility, Aprfcs 
sechage et lcrs du coif f age des cheveux sees, on constate ggalement une 



facility de dem^lage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

20 Shampooing anioniquf 

- Semi-ester sul f csuccinate disodique d 'alcanolamide modlfie. . 13 g 
(commercialism sous la marque "Monomare DHL 50" 

- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d* ethylene 15 g 

25 - Polymfcre prepare seicn l'exemple la lg 

- Eau q.s.p 100 g 

pH = 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anlonique 

- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 1,2 moles d'oxyde 

30 d'ethylfcne 12 g 

- Dllthanolamlde* d'acides gras de coprah U g 

- Poiymfcre selon l'exemple Va 1.5 g 

- Copolytnfcres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moieculalre de l'ordre de 1.000.000, commercialise 

sous la marque "GAFQUAT 7 55" par General \niline and Film Corp. 0,3 r 

3 5 - Eau q.s.p KX> K 

PH » 7,5 
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EX EMPLE A 4 

Shnmp ^Mng anlrnlqur 

• Mvristyl 6th'r sulfAtc de sodium condensl avec 2, 5 moles 



d\xyd? d'tfthyU^ne 5 g 

- Lauryl 6th*r sulfate, do sodium condensfi avec 2,2 moles 

r > dVxyd* d 6thyi5ne 1 g 

Polymfcre s^lon lVxempl* IVa I g 

- Eau q. s.p 100 g 

pH * 8 

4 EXEMFLE A 5 

10 Shampooing anicnlqu* 

- Lauryl sulfate d* trigthanolamine 10 g 

- Monr6thanolamidp* d *ar i d*»s graft de coprah 1,5 g 



- llydtrly*ot de. pcot6Ln£9 d6rlv€s du collagfene & 80 % de 

mat.i?T*.9 actives, commercialism sous la mat que "HYDROPO 220" 



par STEPAN Chemicals 5 g 

15 - Polymfcre selon l'exemplfc Ila 2 g 

- Eau q. s.p 100 g 

pH » 4 



L'acticn des shampooings A 2 & A 4 est sirailaire & celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 amdliore en outre l'£tat des cheveux abimls 
20 en donnant plus de resistance aux fibtes ec plus de duret£ aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

Shampooing ncn-ionlqu** 

R-CTOH^CH 2 -0-TCH 2 *CHOH-CH 2 -0 $ H i4 g 

R * melange de radicaux ncnyle *h dodgcyle 
25 - Polymfcre *elon 1'exempl* la 2,5 g 

- Acid* lactiqu* q.s.p.... pH ■ 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing nrn-icnique 
30 RCHOH CH 2 0^ CiyCHOH-CH^O J- j ^ H & .ncmyA* X ,dQd&Qy.Xe 12 g 

- Cbiorure dv dimethyl hydrcxy "6thyl cgtyl ammonium 1,5 g 

- Polymfete prlparl selcn 1'exemple la 1,5 g 

- Copolymer** de polyvinylpyrrolidone quaternaires ay ant un q,2 g 
poids moUculairt de l'ordre d* 1.000.000 commercialisms 



sous la marque "GAFQUAT 7 55" par GENERAL ANIL IN and FILM Corp. 
35 - Acide lactique q,*.p. . . . pH 3 



* 
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EXEMPLE A 8 

Shampooing non-lonique 

R-CHOH-CH.-0 L'CH -CHOH-CH.-O^- . . H 5 g 

I 2 * 

R « melange de radlc&ux nonyle & dod6cyle 

- Chlorure de dimethyl hydroxy6thyl c€tyl ammonium 1 g 

' C 12 H 25 ° ->J CH 2-| H * 0 ^'4 H 58 

CH^OH 

- Polymfcre de l'exemple Va 3 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 9 

Shampooing non-ionique 

- Alccol laurique oxydthylfing avec 12 molea d'oxyde d'6thylfene 7 g 
* D16thanolamide laurique 3 g 

- Polymfcre auivant l'exemple la 0,5 g 

- Polymfere auivant l'exemple Ila 0,8 g 

- Aclde lactique q.s.p.,.. pH 4,5 

- Eau q.s.p 100 g 

. EXEMPLE A 10 

Shampooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy6thyl6n£ avec 12 moles d'oxyde d'fithylfene 6 g 

" C 12 H 25° " £" CH 2 ~ ? H ' " Ag 

CH 2 0H 

- Di6thanolamide laurique 1,5 g 

- Polymfere aelon l'exemple IV a 2 g 

- Aclde lactique q.s.p. pH 3 

- Eau q. s.p 100 g 

Lea shampooing 8 non-loniques des exemplea A6 - A 10 a'appllquent 
comme les shampooings anioniquea des exemplea Al - A5. On constate une trfes 
grande facility de d6m€lage des cheveux tnouill6s et des cheveux sees. Le 



d£m61age est excellent et lea cheveux conservent de la aouplease et une grande 
16g£ret6. La chevelure a du volume et la miee en plis ee monte facllement 

EXEMPLE A 11 

Renfor^ateur de miee en plis. 

On prepare la lotion eulvante : 

- Copolymfere acetate de vlnyle/acide crotonique 90/10 

P.M. (poida moUculaire) - 10.000 2,5 g 

- Polymfere selon l'exemple la 0.3 g 

• 2 -amino 2-m6thyl propane VI 3- diol. q.s.p. pH 7 
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- Ethanol q.s.p. 50" 

- Colorant • * - rt1 

0,01 g 

" Parfum 0,2 g 

- Eau <' 8 'P 100 «1 

EXEMPLE A 12 
Renf orc.ateur de mise en plis pour cheveux gras 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymfcre selon l'exemple la n - 

°>3 S 

- Copolymfcre acetate de vinyl/acide crotonique 90/10 

P.M. ■ 50.000 ■ _ 

2,5 g 

- Copolymfere polyvinylpyrrolidone/acState de vinyle 60/40 0 5a 
ayant une viscosity de 3,3 cps (mesur^e & 25°C en solution*" * 

a 5 7. dans l 1 Ethanol) 

- 2-amino 2 -methyl propane 1,3 -diol q.s.p. pH 7 

- Ethanol . . .q.s.p. 50° 

- Colorant 

0,0 1 g 

- Par f urn 

• 0,2 g 

- S-carboxym€thylcyst£ine (antis€borrh6ique) Q7 

- Eau q.s.p 

H F 100 ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
mouill^s et essorls aprfcs shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouillfis une facility de dtaeiage. Aprts 
enroulage dela mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et Ugferement plus brillants. La tenue de la mise en plis est 
consldlrablement proiongge, 

EXEMPLE A 13 
Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion suivante : 

- Poiymfcre eelon l'exemple la Q 5 

- Ethanol q.s.p 50° 



- Colorant . 

- Parf um . , . 

- Eau q.s.p 



0,01 g 

0,2 g 

100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilUs et essor£s aprfes 
shampooing. On met en forme la chevelure & l'aide d'une brosse tout en 
enchant les cheveux & l'aide. d'un sfichoir & main, 

On constate un trfcs bon passage de la brosse et une tenue prolong^ 
de la coiffure. On constate dgalement que les cheveux sont plus brillants et 
plus doux. 
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EXEMPLE A K 
Rinse (loticn rincte) pour chcveux fins ct mou3. 

On prepare la lotion 6uivante : 

- Alcool c£tyl/stearylique 30/70 7. oxy£thyl£n£ & 33 7. 

commercialism sous la marque "Clre de Slpol AO" par S1NN0VA. . . 1,5 g 

- Chlorure de dimethyl dl 8 t 6a ryl ammonium, commercialism sous 

la marque "ARQUAD 2HT 7 5" par ARMOUR 1.5 g 

- R-CH0H-CH 2 -0- iCHj -CHOH-CHj-CH^ 3J H lg 

R ■ melange de • nonyle d dodlcyle 

* Polymere scion l'exemple Ha 2 g 

* Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids mol£culaire de l'ordre de 1.000.000 commercialisms 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and 

FILM Corp 0,5 g 

- Hydroxyfithyicelluloae 0,9 g 

- Aclde maimique q.s.p. . . pH 8 

- Eau q.s.p 100 g 



On applique cette lotion sur cheveux mouill£s et essorls apres 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tres bon d erne 1 age des cheveux mouille's. Apres mlse 
en pils et s£chage, les cheveux sont nerveux, faclles & colffer et brlllants. 

EXEMPLE A 15 

Lotion coiffante 

On prepare la lotion suivante : 



- Polymere selon l'exemple Va 0,5 g 

* Hulle de silicone 0,1 g 

- Hydroxylthylcellulose 0,2 g 

- Ethanol 50 ml 

- Parfum 0,2 g 

- Eau q.s.p 100 ml 



Cette lotion pour hotnmes est appliqu£e sur cheveux moullHs. 
Les cheveux sont cciffe's puis s£ch6s. On constate que les cheveux sont 
nerveux, lggerement durcls et se maintlennent parfaltement en place. 



EXEMPLE A 16 

Gel colffant 

- Polymere selon l'exemple la 1 g 

- Hydrcxymthylcellulose 2 g 

- Hulle de silicone 0,5 g 

- Ethanol 40 ml 

- Parfum 0,02 g 

- Eau q.s.p 100 g 



Une petite quantity de ce gel, appliquge sur des cheveux sees, 
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assure un bon maintien de la coiffure tout en communi quant du brillant 
aux cheveux. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rln^age. 
- Dimdthylol 6thylfene thiourea de for mule : 



XH OH 

* CS 

/ 

CH.-N. 



0,5 g 



2 

- Polymere selon 1'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav£s et essorls apres 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'a l'ltat mouilld lea 
cheveux se d&nfilent facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sexhage, les cheveux sont brillanta et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un rdsultat similaire en remplagant le polymere prepare* 
selon 1 'exemple la par le polymere prepare* selon 1'exemple Ua. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appllqude avec rln^age. 

- Dimgthyloi Ethylene thiourea de formule 

,/ CH 2° H 

CS 1 g 



CH 2 - ^ 

H,- N 
t X CH,0H 



I 



- Polymere selon 1 : exemple la 1 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

• Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux uoulllls et proprea. 

On lalsse pauter 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se dlmtlent facilement. 
Apres mise en plis et slchage, le pelgne passe facilement dans 

1*8 cheveux qui sont brlllants, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 20 

En remplagant, dans la lotion cl-dessus, le polymere selon 
I'eYtmple la par le polymere selon 1'exemple Ha, on obtient un rtsultat 
^galeaent bon. 



EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mine en plia pour cheveux sensibilizes. 
A 21 On prepare une solution aqueuse a 1 7* de matlfere active du compoaS 

pr^par^ dans l'exempie Id, et 0,5 7. NaCl, ajust^e avec l'aclde citrique a pH 7. 

On applique eur cheveux d£color6s. On fait la mise en plia et l'on 

afeche. 

Lea cheveux aont durcia et nerveux ; 1o toucher ept soyeux et < le 
dlmGlage Cacile 

A 22 On prepare une solution aqueuse a 1 7. de matltre active du compose* 

prepare 1 dana l'exempie Ic f et 1,5 7. NH^Cl, ajuatSe a pH 5 avec de l'aclde lactlque. 

On applique sur cheveux ddcolorge. On fait la mise en plia et 
l'on afeche. Lea cheveux aont durcis, lis aont llastlques et brlllanta. Le 
toucher eat aoyeux et le d£m61age facile. 

EXEMPLE A 23 

Lotion traitante appliqu^e avec rinqage. 

On applique aur cheveux moulll6s et propres 25 ml de la solution 



suivante : 

- Polymfere selon l'exempie lb i|5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 



On laisse pauser 5 minutes et l'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et ae d 6m© lent facllement. On fait la mise en plia et l'on 
efeche. Lea cheveux sees ae dlmfelent facllement. Ila aont brlllanta et 

nerveux 

EXEMPLE A 24 

On obtient le mCme rlaultat en rempiaqant 1,5 g dc polymfere 
selon l'exempie lb par 1 g de polym&re selon l'exempie Ilia. 

EXEMPLE A 25 

Lotion structurante appllqu£e sans rinqage. 
- Dlm6thylol6thylfcne thlourle de formule 



CH.OH 
CH, - l 
I 2 X CS 

' / 

Cll - N 

1 ^CH^OH 0,6 R 

2 

- Polymtre selon l'exempie III b O f S g 

- Acide phosphor ique q.6.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 R 



On applique le melange aur cheveux lav6a et eaaorls avant de 
proc6der h la mlae en plia. Lea cheveux se d6oClent facllement, le toucher 
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est soyeux. On fait la miee en plis et l'on seche. 

Les cheveux sont brillants, nerveux, elastiques et :>nt du volume. 
Le toucher est soyeux, le d&nfilage facile. 

EXEMPLE A 26 

5 On obtient le mCme rSsultat si on remplace le polymere selon 

l'exemple III b par le polyufcre selon l'exemple IV b. 

E XEMPLE A 27 
Lotion s true tur ante appliqule avec ringage 

- Dimethylol Ethylene thiour^e de fortnule 

10 yCK OH 

CH - !T 

i > 

CH,- N 

^2 ° H 1.5 g 

- Polymere selon l'exemple Via 1 g 

15 - Acide chlorhydrique q.s.p. pH 3 

- Eau '•••P 100 g 

On applique le melange sur cheveux laves et essor€s. On lalsse 
passer 10 minutes et l'on rince. Le dtoeiage e-t facile, les cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mise en plis et l'on seche sous casque. 

Les cheveux sees se d&neient facilement ; lis sont brillants, 
nerveux, «t ont du vobimfcjJTM . J. TTT 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionlque. 

- Lauryl sulfate de mono^thanolam^ne 10 g 

25 - Monolthanolamida d'acldes gras de coprah 1^5 g 

- Polymere selon l'exemple ic 1 g 

- Acide lactique, q.s.p. pH 7,2 

- Eau *»-P 100 g 

EXEMPLE A 29 

30 Shampooing anionlque. 

- LauryUther sulfate de sodium oxy«thylenS avec 2,2 moles 

d'oxyde d* ethylene 6 

- Laurylsulfate de trUthanolamlne g g 

• DUthsnolemide* d'acldes gras de coprah 3 g 

33 - Polymfere selon l'exemple Ilia i f5 g 

• Acide lactique q.s.p. pH 7,6 

• E * u ^«-P 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anionique, 

Mfime composition quelle shampooing de 1'exemple A 29, sauf que le 
polymfere selon 1'exemple Ilia est remplac* par le polymfere seion 1'exemple 
5 Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- Myristyl £ther sulfate de sodium, oxy£thyl6n£ avec 2,5 moles 
d'oxyde d'fithylfene g g 

10 * Lauryl 6ther sulfate de mono6thanolamlne, oxy£thyl£n6 avec 

2 moles d'oxyde d'£thylfene 9 g 

- DiSthanolamides d'acides gras de coprah 3,5 g 

- Hydrolysat de prolines dlrivles du collagfene, & 80 7. 
de matl&res actives, vendu sous la marquo "Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals . , 3 g 

15 - Polyrafere selon 1'exemple IV b 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique. 
20 Heme composition que le shampooing de 1'exemple A 31, aauf que 

le polymfere selon 1'exemple IVb est remplacl par le polymfcre selon l'exemplt 
Via. 

L 'action des ahampooings des exemples A 28 & A 30 est slmlialre 
A celle du shampooing de 1'exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
25 A 32 amSliorent en outre l'ltat des cheveux abimga en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duretg aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-ionique. 

" C 12 H 25° * #2 H 3° (CH 2 0H) - ? "n H 6 8 

n reprlsente une valeur statlstlque moyenne d* environ 4 

- Alcool laurique oxy€thyl£n£ avec 12 moles d'oxyde d' ethylene . 6 g 
• Dlrivl carboxylique de 1 'imidazole de formule 

OH 

I ^CH 2 -C00Na 

35 C 11 H 23?, 

CH 2 -CH 2 -0-CH 2 -COONa 4 g 

2 

2 

Polymfere selon 1'exemple III b \ g 

Acide lactique q.s.p. pH 5 
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EXEMPLE A 34 

M6me composition que le shampooing de l'exemple A 33, sauf que 
le pclymfere III b est remplac£ par le polymfcre Ic. 

EXEMPLE A 35 

Meme composition que le shampooing A 33, sauf que le polymfere 
III b est remplac£ par le polymfere Ilia. 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxy£thyl£n£ avec 12 moles d'oxyde d'SthyUne ... 10 g 

- Mono£thanolamidra d'acides gras de coprah I 5 g 

- Oxyde de lauryl dimfithyLamine 3 g 

- Polyn&re selon l'exemple Via n <; » 

• •••••••• ♦ . , » . u | j g 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau <l- 8 -P 100 g 

EXEMFLE A 37 

Meme composition que le shampooing A 36, sauf que le polymfere 
selon l f exemple Via est remplac£ par le polymfere selon l'exemple IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°- ^2 H 3° <CH2«l)5 n H 5g 

n repr^sente une valeur statistique moyenne d' environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- /CH 2 -CH0H-CH 2 -03 H 10 g 

R - melange de radicaux alkyls en C-C 

J 9 12 

n repr^sente une valeur statistique moyenne d 'environ 3,5. 

- Polymfere selon l'exemple III b i * » 

A *3 8 

- Acide lactique q.s.p. pH 5 

" Eau fl-"-P 100 g 

EXEMPLE A 39 

Meme composition que le shampooing de l'exemple A 38, sauf que le 
polymfcre selon l'exemple IHb est reraplac« par le polymfcre selon l'exemple 
IVb. 

Laction des shampooings selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire a celle des champooings selon les exemples A 6 * A 10, 

EXEMPLE A 40 
Lotion 6tructurante sans ringage 

- Dim£thylol£thylfene thiourte de formule 



XH-OH 
CH- - N Z 

I 2 \cs 

CH - 

N CH 2 0H 



0,5 g 
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100 cm 3 



- Pplymfcre pr6par6 selon I'exemple VII 0,6 g 

- Aclde phosphorique q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p 

On applique cette lotion sur cheveux lav6s et essorls aprfes 
shampooing et avavit mise en plis. On constate qu'fc l'6tat moullll, les 
cheveux se d&nGlcnt facllement et qu'lls ont un toucher aoyeux. 

Apr&s mise en plis et s£chage, les cheveux aont brillants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 41 

Lotion autimentAnt le volu me dee vcheveux senslblllsSs appllqu^c aver, ring a^ 



Acdtate de calcium 2 g 



- Polymfcre pr£par£ selon I'exemple IX 2 g 

- Acide phosphorique q.s.p pH 8 

- Eau q.s.p 100 cm 

On applique cette lotion sur des cheveux mouillgs et propres. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d£meient facllement. 

Aprfes mise en plis et alchage, le pelgne passe facllement dans 
les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 42 
Lotion structurante, appliqu£e avec rln^age 

- Dim6thylol6thylfene thlourle de formule : 



CH OH 

CH.- 2 
2 \ 

CS 

CH - N 

2 ^ CHjOH 



1 g 



- Polymfere pr£par£ selon I'exemple VII 0,5 g 

- Polymfere pr£par6 selon I'exemple VIII 0,4 g 

- Aclde phosphorique q.s.p . ... pH 3 

- Eau q.s.p 100 cm 3 

On applique cette lotion sur des cheveux moulllgs et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on Ince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d&LGlent facllement. 
Aprfes mise en plis et s£chage, le pelgne passe facllement dans 
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lea chevcux qui sont brillants .nervcux ct ont du volume. 

EXEMPLE A 43 

Shampooing non lonlque 

R-CHOH-CH 2 -0-/JcH 2 -CHOH-CT 2 -Or/-j-y H 15 g 

R • alkyl en C 9 & C 12 

- Folym&re pr£par£ selon l'exemple la 1,5 g 

- NaCl 1 S 

- Acide lactlque q.s.p pH 3 

- Eau q.8.p 100 ml 

r 

* ♦ * I. ' ' 

Appliqu6e sur cheveux sensibilizes, ce shampooing dJ aspect lim- 
pide procure une mousse abofldance -fit assez douce. 

Elle am£lir>re trfcs nettement le d&neiage des cheveux humides. 



pide procure une mousse abofldance -fit assez douce. 



Aprfes s^chage, les cheveux sont nerveux, infers et brillants. 



I 
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HXEM1M .E N A UU 

Shampooing non-ionlque po ur chevux sensihilis£s 

R-CH0H-CH 2 -C / CH 2 -CH0H CH 2 -0_ H 17 5 

R = alVy 1 en C g 5 Cj 2 
5 Polymere prepare selor. l'exemple la 0,8 g 

Polymer e comport ant le motif 



'o iy me r e comport ant ie nunii ^ 
/ - CH ? - CH 2 -C- /^ -C 



CH 2 -CH 2 



prepare* par la condensation dele pip^razine et de la 
pip£razine bis- actylamide (preparation ddcrite dans lc 
10 brevet luxembourgeois N • 64371 dc la demanderesse) . . . 3 g 

^^H-(CH 2 -CH 2 -0) x -H 

C 18 H 3 1.3 8 

^H-(CH 2 ~CH 2 -0) y -H 

Q x + y - 5 

15 NH 4 C1 17 & 

Acide lactique q.s.p..*. pH 3.5 

Eau q.s.p . 100 m * 

d'aspect llmolde 

Applique sui cheveux sensibilis£s , ce shampooing /procure une mousoe 
20 abondante et douce qui s ' 6 limine facilement au rin^age. 

Les cheveux se ddmfilent sans difficulte et apres slchage possedent 
du gonflant et de la nervosity, tout en restant doux et dociles au coif f age. 

EXEMPLE N° A 45 
Shampooing non-lonique r our cheveux sensibllisgs 

?5 C 12 H 25°"- C 2 H 3° (CH 2 OH) - 7 4 H 17 g 

Polymere prepare* selon l'exemple IVa 1,8 g 

Dilthanolamide laurique 3 g 

NaCl 0,8 g 

A^ide lactique q.s.p... pH 5 

30 Eau q.s.p 100 m * 

d'aspect limpide 

Applique su* cheveux sensibilis^s , ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agreabl* et per met d'ameiiorer le d^mSlage des cheveux mouilles. 

Apres s^chage. les cheveux sont doux, brillants et tree nerveux en 
35 restant disciplines. 

EXEMPLE N c A 46 

Renforcateur de nalse en pi is pour cheveux grao 

Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

Poids moieculaire 25.000 2,5 g 

40 Copolymere polyvinylpyrrol idone/acetate de vinyle 60/40 
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(viscoaitS 3,3 cent ipoises . a 57. dans 1 '6thanol et a 25°C).... 0,5 g 

- Polym6re pr*5pard scion 1 'example VII 0,3 g 

- S-carboxymdt.hylcystdin* (agent antisdborr hdique) . . , . 0,7 g 

- Tr iSthanoiamine q.s.p. pH 8,6 

- Alcool 6thylique 10 ml 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouill^s et essoins aprfcs 

shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouill6s unc facility de dlmfilage. 
Apree enroulage de la mise. en plis on constate que lea cheveux 

sont plus ncrvcux, plus doux et le*gfcrement plus brlllants. La tenue de la 

mise en pits est consid6rablement prolonged. 

EXEMPLE N° A 47 

R enforgateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids molgculaire 70.000 2,5 g 

- Copolymfcre polyvmy Ipyrrolidone/acState de vtnyle 60/40 
(viscosity 4 cps a 57. dans l'^thanol et a 25°C) .... 0,5 g 

- Polymfcre pr6par6 selon l'exemple VII 0,3 g 

- TriSthanolamlne q.s.p pH7 

- Alcool Sthylique 10 ml 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique certc lotion sur cheveux moulllls et essor^s apres 

shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouillls une facility de d£m£lage. 

Apr&s enroulage de la mise en plis on con9tate que les cheveux sont 

plus nerveux, plus doux et l^gfcrement plus brlllants. La tenue de la mise en 

plis est consldlrablement prolonged. 

EXEMPLE N" A 48 

Renforgateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymfcre acetate de vinyle/ecide crotonique 90/10 

poids moltculalre 50.000 2,5 g 

- Copolym^re polyvinyl pyrrol idone/ac^tate de vinyle 60/40 
'vlscoslte* 3,5 cps ( h 5\ dans l'6thanol et a 25°C).. 0,5 g 
Polyrr^re prepare seion 1 'exemple IX 0,3 g 

- Tr 1 fix ha no 1 ami ne c, *.p pH 7 

■ A i c » »t 1 1 tihvlique 10 ml 

*'su q.s.p 100 mi 

<>n eppliquc iiMir |i»t inn si* cheveux moulllls et essore*s apr£s 
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shampooing et avant enroulage de la mlse en plis. 

On constate sur cheveux mouill^s une facility de d6m61age. 

Apr&s enroulage de la mlse en plis on constate que les cheveux sont 



plus nerveux, plus doux et llg&rement plus brillants. La tenue de la mlse en 
5 plis e9t consid^rablement prolong^e. 

EXEMPLE N° A 49 
Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras color£s 

- Copolymfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mol^culaire 50.000 2,5 g 

neutralist a la tr itthanolamine 
10 - Copolymere polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 

(viscosity 3,7 cps a 5% dans l'Sthanol et a 25°C)... 0,5 g 

- Polymfcre prepare" selon l'exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymgthyl c6tylammonium. . . . 0,1 g 

^ - NaCl 0,5 g 

™ - Acide chlorhydr ique q.s p. pH 8 

- Alcool dthylique 50 ml 

- Eau q. s. p 100 ml 



On applique cette lotion sur cheveux mouill6s et essoins aprfes 
shampooing. On met en forme la chevelure a I 1 aide d'une brosse tout en 
20 s€chant les cheveux a l'aide d'un s€choir a main. 

On constate un trfcs bon passage de la brosse et une tenue prolong€e 
de la coiffure. On constate £galement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N* A 50 
25 Lotion structurante wans rlngage 

* Dimlthylol Ithylfene thiourea de for mule 



CH^N 

^>CS 0,5 g 

30 CH 2 -N 

^'VHjOH 

- Polymfcre pr6par6 selon l'exemple X 0,6 g 

- Acide phosphor ique q.s. p. pH 3 

35 - Eau q.s.p 100 ml 



On aplllque cette lotion sur cheveux lav6s et essorls aprfrs shampooing 
et avant ml«c en plis. 

On constate qu ' \ l'ltat raouillt les cheveux se d£m61«*nt factl^mont et 
qu'llfl ont un ti'uchrr *nveux. 

Apri-vnisc c n pit a ct ilchagc , les cheveux sont brillants et nerveux. 
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lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE N n A 51 

Rinse (lotion rinc6c) pour cheveux fins et mous 

- Huile de vaseline 7,5 g 

- Chlcrure de dimdthyl dist£aryl ammonium 1 g 

_ R-0-/"C 2 H 3 0 (CH 2 OH)^H (R = allcyl C 16 h C lg ) 3,75 g 

* C 12 H 25° " r C 2 H 3 ° (CH 2 OH)7 A H 3,75 g 

- Polymere prepare" selon l'exemple IX 2 g 

- Copolymeres quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 
10 ayant un poids moldculaire de l'ordre de 1.000,000, 

commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 

5 On applique cette lotion sur cheveux mouill£o et essorgs aprfes 

shampooing, on laisse pauser 5 minuteo, puis on rince. 

On constate un trfes bon d£m61age des cheveux mouill£s. 
Aprfcs mise en plis et s^chage , les cheveux sont nerveux, fcciles h 
coiffer et brillants. 

20 EXEMPLE N° A 52 

Shampooing anionlque 

- Laurylsulfate de tr idtnanolamine h 407. de matiere 

active 30 g 

- Die'thanolamidfts d'acldes gras de coprah 1,5 g 

25 - Polymfcre pr*par£ aelon l'exemple la (1007. de 

matiere active) 1 g 

- Polymere comportant le motif /Y-CH.-CHOH-CH* ? 0,5 g 

/ \ 2 2 " 



ou Y dlslgne -N N- ou 



P2 



30 CH 2 -0-CH 2 OH 

cea deux groupements 6tant r£partls stat ist lquement . 

-Eau diatillee q.«.p 100 g 

p!l - 7,5 

On applique environ 10 cm^ de cette solution limpide sur une chevtlurc 
35 pr £alablemer.t mouiritfe. On masse 14gfcrement. On rince h 1 *eau et on effectue 
une deuxl&me application. On ma sat Inergiquement pour obtenir une mousse abon- 
dante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du poiymfcre sur les 
cheveux puis on rinc*. 

On constate une grande facility de dlmdlage des cheveux reoulllls (le 
AO pelgne patse facileoent dans les cheveux), le cheveu est tres doux, souple, 



* 
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mnl If-nhlc , In mi ft rn plifl r*c mom nvrc un^ p.\ nndo incllil**. Apr ( v r. MVIinp- i*t 
lors du coiffnge dcs chcvcux sees, on constate 6f>alemcnt unc facility cic 
dtfrnfllnge. Lea chcvcux sonL ncrvcux o.t disc tpl infis . 

KXKMP1K \r A 51 

r ) Shampooing cnt ion 1 quT 

- BromuTC dc t Gtradtf cy 1 1 1 imtfttiy 1 nmmon turn 7 p % 

- Alcool laurique polyoxydt hy 16n6 ovee K molr.s d 'oxyde 
d^thylfcne . 50 g 

- Polymfcre pr£par£ selon I'exemple la . . 5 z 

10 - Polymere compor t ant le motif *Y -CH, -CHOIl -Cli . / 0.:> g 




ou Y d^signe -N N- ou -N- ; 

v / I 

f H 2 

CH,-0-CH_-CH,Oli 
ces deux groupements <5tant report is 9t at ist i quement . 

- Acldc lactiquo q.a.p, pi I 5 - 5,5 

- Eau distiiltfe q.fl.p 1000 g 

On applique cette solution d'aspect limpide sur des cheveux teir.ts. 

Apres massage, on rince a l'eau, puis on effectue une deuxieme application. 
On masse 6nergiquement pour obtenir une mouss? abondante, puis on rince. 
20 On constate une grande facilit6 do d6mtlage d*s cheveux mouilWs 

(le peigne glis9e facilement dans les cheveux), lc cheveu est tifcs doux , 
souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grands facility. AprC* 
s^chage et lors du coiffage dee cheveux sees on co.nstate egalement une laciliic 
de d£m£lage. Les cheveux sotit nerveux et discipl in6s . 
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RE VENDI CATIONS 

\ m Composition cosmetique pour cheveux contenant au moins un polymfeie 

reticule soluble dans l'eau, choist parmi (I) les polymferes reticules obtenus 
par la reticulation d'un polyamino-polyamide prepare par polycondensat ion d'un 
compost acidc choisi parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaiaon ethyienique, 
(iii) les esters des acides precites, (iv) les melanges de ces composes ; sur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoylfene-polyaraine8 bis primaires et mono- 
ou disccondai^es, 0 a 20 moles 7. de cette polyamine pouvant 6tre remplacee par 
1 'hexamethylfenediamine ou 0 a 407. dc cette polyamine pouvant fttre remplacee par 
une amine bia-primaire , dc preference 1 'ethylenediaraine ou par une amine bia- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant r6alis6e au 
moyen d'on agent reniculant choisi parmi les epihalohydrinea t les diepoxydes, 
les dianhydrides , et les derives bis insaturea ; soit parmi (II) les polymeres 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) lea e poxy des, 
(b) les composes ethyl eniquement non satures, (c) l'acide chloracetique, 
(d) la propane aultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisce au moyen de 0,025 & 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dana la composition 
obtenue le polymere reticule presentant l'ensemble des caracteristiques sui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymfcre a 107, dans l'eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoiees ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement st.able. 

2. Composition nelon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le compose acide utilise pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi l'acide adipique, I'acide ter6phtalique , les esters de ces acides, le 
30 produit d'addition de 1 'ethylfenediamine sur les acides acryliques, ra£thacryli- 
que, itaconlque ou leurs esters. 

3 # Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylene triamine, la dipropylfene triamine, la triethyl- 
35 ene tetramine et leurs melanges avec 1' ethylene diamine, 1 •hexamethyUnediamine 
et la piperazine. 

4 ( Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulf one 5 la methylene- bis-acryl- 

amide, le diglycidyiether et la N,N' -bis-epoxy piperazine. 

40 5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu ! on 

utilise comme agent reticulant 1 • dpichlorhydrine . 
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h Composition scion In t evcndicar Ion I, cnract <*r i se> pnr lc ffl'.t q v ,r i 0 

polymfcre rtfticuU est obtcm: ft 1'aide. dc 0,025 A 0,35 mole d a*cnt -^tw.-.lnni 

par groupement amine du poiyamino- polyamido , 

7. Composition selon la t evendicat ion 6, caracl£ris£* par lc fait qw<* lc 
polymorc rc*ticuU est obtenu ft l'alde de 0,025 & moins dc 0,2 moU d'a^ent 
rdticulant par groupement amine du polyomino-polyamidc, 

8. Composition eelon la revencHcat ion 6, caract6risde par le fait que le 
polymfcre rdticule* est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent 
rfiticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendicat ion 1, caract6ris£e par le fait que 
la solution a 107. dans l'eau et a 25°C du polymfere rdticulS prSsente une 
viscosity comprise entre 3 et 200 centipoises. 

10. Composition selon la revendication 9, caracterisfie par le fait que la 
solution a 107. dans 1 'eau et a 25°C du pol/mfcre reticule* pre*sente une vis- 
cosity 6gale ou aup6rieure a 20 centipoises et infSrieure & 50 centipoises. 

11. Composition selon l'une quelconque des revendications pre>.6dentes , 
caractArlsle par le fait que le polyamlno- amide est constitue* de motifs de 
formule 

- OC - R - CO - Z 

ou R repr^sente : 




4 



Z repr^sente : 

dans les proportions de 60 a 100 moles 7., le radical 




(II) 



ou x ■ 2 et n ■ 2 ov 3, ou bien 
x - 3 et n - 2 



dans les proportions de 0 a 20 moles 7. 9 le radical 

- NH - <CH 0 K - NH - ; 
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dans lea proportions de 0 a AO mol es */., le radical (II) ci-dessus dens lequel 
x - 2 et n ■ 1, ou le radical - if^ \n - , 

12. Composition selon la revendication 1, caracterise par la fait que le 
polymfcre reticule est prepare par polycondensat ton de l'acide adipique et de 
la diethylfene triamine puis reticulation & l'aide d'un reticulant choisi dans 
le groupe forme par 1 'epichlorhydrine , le methylene bis acrylamide, la 
N,N f -bis dpoxy propyl piperazine et la divinylsulf one, 

13. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymfere reticule est prepare par polycondensat ion de l'acide adipique 
et d'un melange de diethylfene triamine et de piperazine puis reticulation & 
l f aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, 1a 
methylene bis acrylamide, la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
aulfone. 

14. Composition selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
polym&re reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la triethylfcne tetramine puis reticulation a l'aide d'un reticulant choisi 
dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le methylene* Ms-acrylamide, la 
N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulf one. 

15. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le polytn&re reticule est prepare par polycondensation de l'itaconate de methyle 
avec l'ethylfene diamine et la diethylfene triamine puis par reticulation & 
l'aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le 
methylene -bis-acry iamide , la N,N ' -bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone* 

16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polynfcre reticule est prepare par polycondensation de 1 ' a. cry late de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylfene triamine puis reticulation & l'aide 
d'un tetlculant choisi dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine , le methyl- 
fcne-bis-acrylamide , la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la di vlnylsul fone. 

17. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymfere reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec I 'ethylene diamine ct la diethylfene triamine puis par reticulation a 
l'aide d'un retlculant choisi dans le groupe forme par 1 ' epichlorhydrine t le 
methv If nt -bis -acrylamide , la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la dlvlnyl- 
sul (one . 

18. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymtre reticule a tte alcoyie par un epoxyde. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
1 **r.*xvde est choisi par a I le glycldol , l'oxyde d'ethylfcne et l'oxyde de 
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20 



* propylene. 

20. Composition selon la rcvendicat ion 1, caracterisee par le fait que lc 
polymere reticule a 6t6 alcoyie par un compose SthyUniquement non sature. 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le 
5 compost h double liaison ethy-ieniquc est choisi parmi l'acide acrylique et 

1 'acrylamide. 

21. Procede d'alcoylation de polymferes polyamino-amides ret icu Us , d6crits rtms 

la revendication 1, caracterise par le fait qu'on traite le polymfere en solu- 
tion aqueuse, a la temperature comprise entre 10 et 95 ft C avec un agent alcoy- 
10 lant choiai parmt (a) les epoxydea, (b) un compose ethyieniquement non eature, 
(c) Tacide chloracet ique et (d) la propane sultone ou la butane aultone. 

23. Procede selon la revendicat ion 22, caracterise par le fait que V ! 4po- 
xyde utilise est le glycidol, l'oxyde d Ethylene ou l'oxyde de propylene. 

24. Proc^de selon la revendication 22, caracterise par le fait que le 
compose ethyieniquement non sature est 1 'acrylamide. 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polytnere reticule ou le polymere reticule alcoyie aesocie dans 
un shampooing avec un agent de surface non-ionique, anionique , cationique, ^ 
^''Vc^ revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticule ou le polymfcre reticule et alcoyie, associe 
a un agent restructurant . 

27. Composition selon la revendication 1, caracterir6e par le fait quelle 
a un pH compris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 

25 a un pH compris entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticle ou le polymere reticule et alcoyie en une pro- 
portion de 0,1 a 5* en poids du poids total de la composition. 

30. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait 
30 qu'elle rerferme le polyuiere reticule ou le polymfere reticule et alcoyie 

associe a un electrolyte soluble dans l'eau. 

31. Composition aeion la revendication 30, caracterisee par le fait que 
1 'electrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d'ammonium 
ou de calcium. 

35 32. Composition aelon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

1 'electrolyte est present en une quentitc coaprise entre Opi et 5% du poids 
total de la composition. 

33. Composition selon la revendication 1. caracterl«*c par le fait que 

le polyooino-polyamlde est prepare par poly condensat ion d'une polya 1 coy Une - 
polyamine cholsle parol la diettiylene trlamlne. la triethyUne tetramlne la 
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dipropylfene triaraine et leurs melanges sur un acide choisi parmi l'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermediate d'addition d'une 
molecule d'ethyUnediatnine sur deux molecules d'acrylate, methacrylate ou 
ttaconate de methyle. 

5 34 ( Pclymfcre polyamino-polyamide prepare par la reticulation d'un 

polyamino- polyamide prepare par polycondensat ion d'un compose acide choisi 
parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques, (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques h double liaison ethyienique, (iii) les esters des 
acides precites, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylfcne-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondairea, 

0 h 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre reraplac£e pav 1 'hexamethylene- 
diamine ou 0 h 407. de cette polyamine pouvant fitre remplacee par une amine 
bis-primaire , de preference 1 'ethylfenediamine , ou par une amine bis-secondaire « 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realise* au moyen d'un 

15 agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il est 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les £ poxy des, (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) l'acide chloracetique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35. Polymfere selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 

est alcoyie par le glycldol ou 1 'acrylamide . 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport electrolyte : polymere est compria entre 0:1 et 1,5:1. 



